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Kosmetische Zusammensetzung zur Erzeugung eines kosmetlschen Oberzugs 
mft einem metallisch and mehrfarbig schillernden Erscheinungsbild und 
kunstlicher Fingernagel 



Die Erfindung betrifft eine kosmetische Zusammensetzung zur Erzeugung eines 
kosmetischen Oberzugs mit einem metallisch und mehrfarbig schillernden 
Erscheinungsbild. 

Aus der WO 02/03913 ist ein Nagellack, der einem Fingemagel ein metaiiisches 
Erscheinungsbild verleiht, bekannt. Be! dieser bekannten Nagellack-Forrnulierung 
werden PVD-Pigrnente verwendet. Weitere Farbeffekte, insbesondere ein 
mehrfarbiges Schillern, ksnnen mit diesern Nagellack nicht erhalten werden. 

Von der Firma Flex (Santa Rosa, Kalifornien, USA) werden unter dem 
Handelsnamen Spectraflai^ Pigmente angeboten. Der Aufbau und die Herstellung 
dieser Pigmente sind in Barbara Parker, ^Advances in Interference Color", im 
Tagungsband Color Cosmetic Summit, Montreal (2003) beschrieben, Bei diesen 
Pigmenten handelt sich um mit PVD-Verfahren erzeugte, mehrschichtige 
Effektpigrnente mit einem zentralen Kern aus Aluminium und darauf aufgebrachten 
Schlchten aus MgF 2 . Auf diesen niedrig brechenden Schichten ist ein Gitter mit 
definiertem Abstand der Gitterstrukturen aufgepragt. Bei einfaliendem sichtbaren 
Licht kommt es bei jedem Effektpigment zu einem Prisma-artigen BeugungsefFekt. 
Dieser fGhrt in der Appiikation - eine gieichmaftige planparallele Orientierung der 
Effektpigrnente innerhalb eines beschichteten Qbenzuges auf einem Substrat 
vorausgesetet - zu einem Regenbogenfarben-artigem Effekt der Beschichtung. 

Weiterhin konnen Regenbogeneffekte auch durch Verwendung sogenannter 
..holografischer" Effektpigrnente erzeugt werden. Unter diesern Begriff wird eine 
Reihe von Effektpigrnente mit unterschiedlichem Aufbau verstanden. 
Beispielsweise versteht man hierunter sogenannte lr Geometric Pigments", die von 
der Fa, Eckart, FOrth, Deutschland, vertrieben werden. Bei diesen ..Geometric 
Pigments" sind mehrere Polymerschichten auf einen Aluminiumkern unter 
Verwendung von PVD-Verfahren aufgebracht worden. Diese Effektpigrnente besitzen 
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Schichtdicken bis zu 1 0 ym und sind insbesondere auf Grund dieser grofien 
Schichtdicken fiir kosmetische Formulierungen nicht geeignei 

Die vorgenannten - zum Teil bereits im Handel erhSltlichen - Effektpigmente mit 
Gitter- Oder Hologrammstruktur besitzen alle den wesentlichen Nachteil, das es sich 
hierbei urn relativ dicke Effektpigmente handelt Dieser Nachteil begrenzt Sufierst 
stark die Verwendung dieser Pigmente in kosmetischen Formulierungen. 

Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache, dass die genannten Effektpigmente Ober eine 
relativ grofce TeilchengrGlie, d.h, Dber einen graiien Durchmesser verfogen, der im 
Bereich von Qber 25 \xm liegt. 

So konnten beispielsweise Spectraflaii^-Pigmente in Nagellacken verwendet werden, 
I I urn Nagellack-Qberzuge mit Regenbogeneffekt und metallischem Erscheinungsbild 
zu erzeugen. Aufgrund der grofien Dicke der Spectraflair^-Pigmente von etwa 1 \xm 
{Barbara Parker, Advances in Interference Color" im Tagungsband Color Cosmetic 
Summit, Montreal (2003)) und der grofien TeilchengrSfle von etwa 25 pm.bis 35 pm 
erzeugen diese Pigmente in einem Qberzug beim Betrachter nicht den Eindruck 
eines durchgehenden metallischen Films, sondern werden von dem Betrachter 
vielmehr als einzelne Pigmente in Form eines „Glittereffektes" oder als „Sparkle- 
Effekt" wahrgenommen. 

Ein derartiger Glitter- Oder Sparkie-Effekt ist in kosmetischen Formulierungen wie 
Nagellacken jedoch nur bedingt erwOnscht In diesem Markt wird von den meisten 
Frauen eine Nagellackierung mit einer gewissen Eleganz bevorzugt, bei der die 
individuellen Pigmentteilchen bei der visuellen Wahrnehmung zu einem 
gleichmaSigen Metallfilm verschmolzen sind. 

Der Regenbogenfarbeneffekt sollte auch nicht zu stark ausgeprSgt sein, da die 
Nagellackierung andernfalls zu kitschig wirkt. 

Es besteht rinithin ein Bedarf an kosmetischen Formulierungen die nach Aufbringung 
einen Qberzug mit dezentem Regenbogenfarbeneffekt und elegantem Aussehen 
bereitstellen. 



• 
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Ein weiter Nachteil der oben erwahnten Effektpigmente ist deren geringe Deckkraft 
Die geringe Deckkraft ergibt sich durch zwei Effekte: 

Zum einen handelt es sich bei den oben beschriebenen Effektpigmenten immer urn 
soiche, die nur zu einem relativ geringen Toil aus Aluminium bestehen. Bei diesen 
Effektpigmenten tragt jedoch nur der Aluminiumkern zur Deckkraft bei, da nur an 
dem Aluminiumkern das sichtbare Licht (400 bis S00 nm Wellenlange) reflektiert wird. 
Je geringer der Anteii des Aluminiumkemes bei dem Effektpigment ist, desto geringer 
ist die Deckkraft. Die mangelhafte Deckkraft dieser Pigmente fuhrt ferner zu einer 
geringen Ergiebigkeit in der kosmetischen Beschichtungszusammensetzung. 

Zum anderen verhindern die hohen Schichtdicken dieser Effektpigmente eine 
gunstige Stapelung der Pigmente tm Anwendungsmediurn, So sind beispielsweise 
die ^Geometric Pigments" mit Schichtdicken von 10 \xm irn Nageliackbereich vollig 
ungeeignet, da sich diese Pigments nicht mehr ausreichend orientieren k&nnen. Eine 
gute Orientierung, insbesondere eine im wesentlichen planparallele Ausrichkung zum 
Untergrund, beispielsweise einem Fingernagel, istfiir die Erzieiung eines guten 
visuellen Erscheinungsbildes erforderlich. 

Des weiteren ist die Verwendung dieser Effektpigmente auf Grund der sehr teuren 
und aufwendigen Herstellungsverfahren in kosmetischen Zusammensetzungen zur 
Erzeugung von Oberzugen mit metallischem Aussehen und mehrfarbigem Schillem 
(Regenbogeneffekt) unwirtschaftltoh. 

Regenbogeneffekte mit sehr hohem metaliischen Aussehen und Glanz sowie guter 
Deckkraft konnen weiterhin durch Verwendung von PrSgefolien erzielt werden. 
Hierbei werden metalHsierte Kunststofffolien mit Gitterstruktur verwendet Derartige 
Folien werden beispielsweise von der Fa. Kurz GmbH & Co. KG, Forth, Deutschland, 
hergestellt und angeboten. Derartige Folien konnen jedoch nicht in kosmetischen 
Formulierungen verwendet werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es f eine kosmetische Zusammensetzung 
bereitzusteilen, die nach der Applikation ein mehrfarbiges Schillem sowie einen fc 
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glanzenden Metalleffekt mit dem Eindruck einer vorzugsweise geschlossenen 
Metallschicht erzeugt. 

Die Ergiebigkeit der kosmetischen Zusammensetzung im Hinblick auf den 
gewunschten metallischen Regenbogeneffekt sollte mtiglichst hoch sein; d.h. die 
PigrnentierungsbQhe bzw. der Gehalt an Pigment in der kosmetischen Formulierung 
sollte rnoglichst niedrig sein. 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird durch Bereitstellung einer 
kosmetischen Zusammensetzung zur Erzeugung eines kosmetischen Oberzugs mit 
einem metallisch und mehrfarbig schillemden Erscheinungsbild, umfassend eine 
Fliissigphase und PVD-Aiuminiumpigment, wobei das PVD-Aluminiumpigment 
Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 Struktureiementen pro cm, einen 
metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des 
Aluminiumpigrnents, besitzt und in der kosmetischen Zusammensetzung in einer 
Pigrnentierungshdhe von 0,05 bis 5 f 0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der 
kosmetischen Zusammensetzung, enthalten ist, gelOst 

Bevorzugte Weiterbildungen sind in den UnteransprOchen angegeben. 

Die Aufgabe wird ferner durch Bereitstellung eines kOnstlichen Fingernagels gemaft 
Anspruch 27 gelOst. Im Sinne der Erfindung wird unter dem Begriff „k0nstlicher 
Fingemagel" auch ein kiinstlicher Fulinagel verstanden. 

Unter PVD-Aluminiumpigment wird im Sinne der Erfindung verstanden, dass das 
Aluminiumpigment unter Verwendung eines PVD-Verfahrens (PVD: physical vapour 
deposition) hergestellt worden ist. Mittels PVDA/erfahren lassen sich sehr dunne 
Aluminiumpigmente mit einer SuRerst glatten und spiegelnden Oberflache herstellen. 
PVD-Verfahren zur Herstellung von Aluminiumpigmenten sind dem Fachmann 
beispielsweise aus der EP 0 826 745 bekannt, die hiermit unter Bezugnahme 
aufgenommen ist. 

Die Herstellung von Aluminiumpigmenten aus Aluminium mit Beugungsstrukturen ist 
in der US 5,624,076 beschrieben. Diese Pigmente, die auch als gepragte Pigmente 
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bezeichnet werden, weisen den grallen Vorteil auf, dass sie nur aus sehr dtinnem 
Aluminium mit einer Primarschichtdicke von ca. 25 bis 60 nm bestehen. 

Die Beugungsstrukturen weisen gernSR der Lehre der US 5,624,076 5>000 bis 
1 1 .000 Gitterrillen pro cm auf, 

Das Pigment wird gemaiS der Lehre der US 5,624,076 hergestellt, indem einer 
Polymerfolie eine Gitterstruktur aufgeprfigt und diese anschliefiend im Hochvakuum 
mit Aluminium bedampft wird. Danach wird - wie bei der Herstelfung metallischer 
Effektpigmente durch PVD-Verfahren Oblich - das Aluminium von der Polymerfolie 
entfemt und die Folie zu Pigmenten zerkleinert, Ein Verfahren zur Herstellung 
gepragter Aluminiumpigmente ist in der US 5,624,076 beschrieben, die hiermit unter 
Bezugnahme aufgenommen wird. 

Mit diesem Verfahren kennen auch Beugungsstrukturen erzeugt werden, die bis zu 
20.000 Beugungselemente pro cm aufweisen. Im Sinne der Erfindung wird fOr die 
PVD-Aluminiumpigmente mit Beugungsstrukturen im folgenden auch der Begriff 
„gepr3gte Aluminiumpigmente" verwendet. 

Die Beugungsstrukturen sind vorzugsweise im Wesentlichen parallel zueinander 
angeordnete Rillen, d.h. durch Erhebungen oder Berge voneinander beabstandete 
Taier. Es ist naturiich auch moglich, andere Beugungsstrukturen auf den 
Aluminiumpigmenten zu verwenden. Beispielsweise konnen die Beugungsstrukturen 
in Form von ineinander angeordneten konzentrischen Rillenstrukturen Oder spiralartig 
angeordnete Rillenstrukturen sein, Wesentlich ist lediglich, dass die 
Beugungsstrukturen beim Betrachter den gewunschten optischen Effekt in Form 
eines mehrfarbigen Schillerns oder eines Regenbogenfarbeneffektes hervorrufen, 

Vorzugsweise sind die Beugungsstrukturen ais Reflexionsgitter ausgebildet. 

Es hat sich nunmehr vollig Qberraschend gezeigt, dass sich diese gepragten 
Aluminiumpigmente hervorragend zur Verwendung in kosmetischen Formulierungen 
eignen. 
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Die gepragten Aluminiumpigmente werden bevorzugt in stark verdtlnnten 
Dispersionen mit organischen Losemitteln gehandhabt, urn starke Agglomeration zu 
verrneiden. 

Die Erfindung betrifft mithin eine kosmetisohe Zusammensetzung, welche nach 
* Aufbringung einen Gberzug mit vorzugsweise geschlossen erscheinendem 
Metallfilm, der ein farbiges Schiliern aulweist, bereitstellt. Das Erscheinungsbild kann 
auch als metallischer Regenbogenfarbeneffekt beschrieben werden, Unter dem 
Begriff ..Regenbogenfarbeneffekt" ist im Sinne der Erfindung nicht zu verstehen, dass 
eine vollige spektrale Zerlegung des sichtbaren Lichtes erfolgen muss. Vielmehr ist 
gemeint, dass der Betrachter bei der aufgebrachten erfindungsgemalien 
Beschichtung ein mehrfarbiges Schiliern wahmimmt. 

• Unter einer kosmetischen Zusammensetzung werden im Sinne der Erfindung 
sSmtliche kosmetischen Formulierungen verstanden, die eine FlUssigphase 
aufweisen, die erfindungsgemaft zu verwendende gepragte Aluminiumpigmente 
enthalten und auf im Wesentlichen flachigen UntergrOnden aufgetragen werden. 
Vorzugsweise werden die kosmetischen Zubereituhgen aus der Gruppe ausgew&hlt, 
die aus flUssigem Make-up, flussigem Eyeliner. flOssigem Lidschatten, KSrperlotion. 
ParfQm, Lipgloss und Nagellack besteht. * , 

Die kosmetisohe Zusammensetzung kann gemafi einer bevorzugten 
Ausfuhrungsfcrm Additive und/oder Zusatzstoffe wie beispielsweise Antioxidantien, 
Farbmittel, UV-Absorber, Emulgatoren, Vitamins, Duftstoffe, Medikamente, 
Thixotropiemittel und/oder FOltetoffe enthalten. 

Vorzugsweise ist die kosmetisohe Zusammensetzung ein Nagellack oder eine 
Lipgloss-Formulierung. 

Bei dem bei der erfindungsgemaften kosmetischen Zusammensetzung verwendeten 
gepragten Aluminiumpigment tritt das metallische und mehrfarbige Erscheinungsbild 
Oder der Regenbogenfarbeneffekt nach Auftragen der kosmetischen 
Zusammensetzung auf einen fl&chigen Untergrund auf. In der kosmetischen 
Zusammensetzung selbst ist der Effekt nicht notwendigerweise sichtbar, da hier die 
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gepragten Aluminiumpigmente noch statistiseh in der kosmetischen 
Zusammensetzung verteilt sind. Nach dem Auftragen der erfindungsgornalien 
kosmetischen Zusammensetzung kommt es zu einer vorzugsweise planparallelen 
Orientierung zum Untergrund, beispielsweise auf natQriichen Oder kOnstlicheh 
Fingernageln, auf Lippen, Augenlidem, Wangen Oder anderen Mchigen 
Korperbereichen. Urn diese Orientierung der gepragten Aluminiumpigmente zu 
ermoglichen, ist es erforderlich, dass die kosmetische Zusammensetzung eine 
FlUssigphase aufweist 




Kosmetische Zusammensetzungen, die keine FlOssigphase enthalten, eignen sich 
vorwiegend nicht, da eine FlOssigphase erforderlich ist, urn eine Orientierung der 
gepragten Aluminiumpigmente und damit den gewiinschten metallischen und 
mehrferbig schillernden Effekt in dem aufgebrachten Oberzug zu ermflglichen. 

Das heiftt, for eine Orientierung der gepragten Aluminiumpigmente ist ein 
ausreichender Feuchtigkeitsgehalt in der kosmetischen Zusammensetzung notig, um 
nach dem Auftragen der Zusammensetzung und Verdampfen des LOsemittefs eine 
Orientierung der Effektpigmente zu ermOglichen. Ferner kann die Orientierung der 
gepragten Aluminiumpigmente verbessert bzw> unterstQtzt werden, wenn wahrend 
des Auftragens der kosmetischen Zusammensetzung eine mechanische Einwirkung 
erfolgt Dies ist beispielsweise beim Auftragen eines Nagellack mit einem Pinsel auf 
nattirliche Oder kiinstliche Fingernagel gegeben. Beim Aufbringen eines Lipgloss auf 
die Lippein wird die Orientierung beispielsweise durch die Auftrags- bzw, Rollkugei 
des Lipgloss-Auftragsstrftes unterstotzt, Altemativ kann der Lipgloss auch mittels 
Pinselauftrag auf die Lippen aufgebracht werden. 

Als FlOssigphase werden vorzugsweise flOssige Komponenten verwendet, die fur die 
jeweilige Applikation gesundheitlich unbedenklich sind. Das heilit, bei einem 
Nagellack k6nnen organische LSsemittel verwendet werden, die bei einem Lipgloss 
gegebenenfalls nur eingeschrankt Oder gar nicht verwendet werden kOnnen, Der 
Fachmann kann jedoch ohne weiteres eine for den jeweiiigen Verwendungszweck 
geeignete FlOssigphase, beispielsweise ein organisches Losemittel, Wasser, Ol, Gel 
oder geeignete Mischungen davon auswahlen. 
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Eine erfindungsgemafte Nagellackzusammensetzung besteht in der Regel aus fttr 
diesen Verwendungszweck nicht-toxischen Komponenten und ist geeignet, einen 
FilmGberzug mit metallisch wirkendern Regenbogeneffekt auf naturiichen odor 
kOnstlichen Fingernageln auszubilden. Der Begriff „nichMoxisch" bezieht sich hierbei 
im allgemeinen auf die in der EG Richtlinie 76/768 aufgettlhrten Stoffe. 

Eine Nagellackzusammensetzung enthait voreugsweise ein Losemittel, wenigstens 
eine filmbildende Komponente sowie geprSgtes Aluminiumpigment, wobei das 
Aluminiumpigment Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 
Strukturelementen pro cm, eine Schichtdicke von etwa 20 bis etwa 140 nm, 
vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 1 00 nm, weiter bevorzugt von etwa 25 nm bis 
etwa 80 nm, aufweist und einen metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 Gew.~ 
%, bezogen auf das Gewicht des Aluminiumpigments, bestat 

Die filmbildende Komponente umfasst bevorzugt Nitrocellulose und deren 
geeigneten r nicht-toxischen Derivate sowie Celluloseacetatbutyrat Vorzugsweise hat 
Nitrocellulose ein Molekulargewicht von wenigstens 56.000 g/mol, weiter bevorzugt 
von wenigstens 1 12.000 g/mol. 

Das gepragte Aluminiumpigment wird vorzugsweise in Form einer Dispersion in 
einem organischen LOsemitte! bei der Herstellung einer kosmetischen 
Zusammensetzung verwendet. Dabei kann der Feststoffgehait der einer 
kbsmetischen Zusammensetzung zuzusetzenden Dispersion 1 bis 15 Gew.-% P 
bevorajgt 3 bis 10 Gew.-%, betragen. Bei heheren Konzentrationen an gepragten 
Aluminiumpigmenten besteht die Gefahr einer Agglomeration der 
Aluminiurnpigmente. 

Bei der Wahl der Lfisemitte! ist man bei einer Nagellackzusammensetzung sehr frei, 
soiange die Losemittel flir diesen Anwendungsbereich geeignet und zugelassen sind- 
Beispieisweise konnen Toluol, n-Propylacetat, Ethylacetat, Isopropylalkohol, 
Glycolether Oder n-Butylacetat verwendet werden. Bevorzugt ftir 
Nagellackzusammensetzungen ist Ethylacetat. 
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Als organische LSsemittel in der Nagellackzusarnrnensetzung kOnnen aber auch 
wettere L5semittel wie beispielsweise Hexan, Heptan, Cyclopentan, Cyclohexan, 
zyklische Ether wie z.B. Tetrahydrofuran Oder 1,4-Dloxan, Ethanol, iso-Propylacetat, , 
Cellosolveacetat, Ethylcellosolve, Butylcellosolve und Gemischen hiervon. 

Der Ltisemitteigehalt der erfindungsgemaften Nagellackzusammensetzungen betrSgt 
, vorzugsweise 50 bis 90 Gew,~%, weiter bevorzugt 60 bis 85 Gew.-% und noch weiter 
bevorzugt 65 bis 75 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der 
Nagellackzusarnrnensetzung. 

GemSB einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung kann die 
Nagellackzusarnrnensetzung einen Weichmacher und/oder ein Dispergierungsmitte! 
enthalten, 

Weichmacher rnachen insbesondere das Bindemrttel weicher und besser 
verarbeitbar. Es kann ein Weichmacher oder aber auch eine Kombination mehrerer 
Weichmacher verwendet warden. Beispieie fOr derartige Weichmacher sind: 
Campher, Rizinusai, Ester der Zitronen-, Stearin-, Oh Phtha!-, und Benzoesaure, 

Als Phthalate werden votzugsweise Dibutylphthalat, Diethylphthalat. Diamylphthalat, 
Dioctylphthalat und Dibutoxyethylphthalat oder Mischungen davon verwendet. Es 
kannen aber auch andere Weichmacher wie beispielsweise Glyceryltriacetat, 
Giyceryltripropionat, Glyceryltribenzoat, Dibutyltartrat, Benzylbenzoat, 
Triphenylphosphat, Butylacetylriconeat, Butylstearat, Triethylcitrat, Acetyltributyicitrat, 
, Saccharoseacetatisobutyrat Oder Gemische davon verwendet werden. 

GemaiJ einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung kannen Dispergieradditive 
zugesetet werden, urn die geprSgten Aluminiumpigmente und gegebenenfalls weiter 
verwendet© Effekt- und/oder Farbpigmente besser zu dispergieren. Bevorzugte 
Beispieie derartiger Dispergiermittei sind Montmorillonit-Tone wie z.B. Bentonite und 
insbesondere Stearylalkoniumhectorit Oder Stearylalkoniumbentonit. Als 
Dispergiermittei kann auch polymerer Harnstoff, optional in Kombination mit 
Bentoniten, verwendet werden. 
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Weitere Zusatze umfassen andere Effektpigmente und/oder Farbmittel wie 
Farbpigmente und/oder Farbstoffe. Effektpigmente konnen insfaesondere 
Perlglanzpigmente sein, Diese warden vorzugsweise jedoch in relativ,geringen 
Konzentrationen bis zu etwa 1 Gew.-% zugegeben, urn den rnetallischen 
Regenbogenfarbeneffekt nicht zu beeintrSchtigen, 

Auch Farbpigmente konnen gemSR einer bevorzugten Weiterbildung der Erflndung 
zugegeben warden. Vorzugsweise werden die Farbpigmente ebenfalls in kleinen 
Konzentrationen bis zu etwa 3 Gew.-%, bevorzugt bis zu etwa 1 Gew.-% zugegeben. 
Die Farbpigmente umfassen beispielsweise TiQa, Eisenoxide (rot, schwarz, gelb), 
Chromoxid fur GrUntfcne, Ultramarin Blau oder in der Kosmetik typische 
Verlackungspigmente. 

• Weiterhin kann die erfindungsgemaSe Nagellackzusammensetzung weitere Additive 
wie Thixotropiemittel, UV-Absorber, Antioxidantien, Farbmittel, Emulgatoren, 
Vitamine, Duftstoffe, Fullstoffe oder Medikamente enthalten. Diese Additive sind im 
Stand der Technik bekannt und warden gegebenenfalls in den Qblichen Mengen 
dazugegeben. 

Bevorzugt enthalt eine erfindungsgemafie Nagellackzusammensetzung, die 
vorzugsweise aus nicht-toxischen Komponenten besteht, gepragtes 
Aluminiumpigment, bestehend aus gitterartig geprStgtem Aluminium mit 5.000 bis 
20.000 Gitterstrukturen pro cm, vorzugsweise 7,000 bis 15.000 Beugungsstrukturen 
pro cm, mit einer PrimSrechichtdicke von 20 bis 140 nm T vorzugsweise von etwa 20 
nm bis etwa 100 nm, weiter bevorzugt von etwa 30 nm bis etwa 80 nm, und einem 
rnetallischen Aiuminiumanteil von 90 bis 100 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Aluminiumpigments, in einer Pigmentierungshohe von 0,05 bis 
maximal 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Nagellacks. Weiter 
bevorzugt ist eine Pigmentierungshohe von 0,1 bis 2 Gew.~%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Nagellacks. 

Besonders bevorzugt enthalt die Nagellackzusammensetzung nicht-toxische 
Komponenten l die Nitrocellulose mit einem Molekulargewicht von wenigstens 56.000 
g/mol L6semittel T Weichmacher, Dispergierungsmittel und gepragtes 
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Aluminiumpigment mit 5.000 bis 20.000 Beugungsstrukturen pro cm, vorzugsweise 
7.000 bis 15.000 Beugungsstrukturen pro cm, mit einer Primarschichtdicke von 2Q 
bis 140 nm, vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 100 nm, weiter bevorzugt von 
etwa 30 nm bis etwa 80 nm, und einem metallischen Aluminiurnanteil von 90 bis 100 
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Aluminiumpigments, in einer 
Pigrnentierungsh5he von 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des 
Nagellacks. Weiter bevorzugt ist eine Pigmentierungshohe von 0,1 bis 2 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht des Nagellacks. 

Oberraschenderweise hat sich gezeigt, dass das geprSgte Aluminiumpigment in der 
kosmetischen Zusammensetzung mit sehr hoher Ergiebigkeit, d.h. hervorragender 
Deckkraftverwendetwerden kann. Beschichtungszusammensetzungen mit diesern 
geprSgten Aluminiumpigment weisen eine aullerst hohe Deckkraft auf. Daher ist das 
geprSgte Aluminiumpigment vorteilhafterweise in sehr niedrigen 
PigmentierungshShen in der erfindungsgemaRen kosmetischen Zusammensetzung 
verwendbar. Der Gehaitan geprSgtem Aluminiumpigment in der kosmetischen 
Zusammensetzung betrSgt 0,05 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht 
der kosmetischen Zusammensetzung, vorzugsweise 0,1 bis 2,0 Gew.-%, 

Die gepragten Aluminiumpigmente besitzen eine Primarschichtdicke von 
vorzugsweise etwa 20 bis 140 nm und unterscheiden sich mithin deutlich von den 
Dicken konventioneil durch NaRmahlung hergestellter Aluminiumpigmente, die 
Dicken im Bereich von etwa 200 bis 1 .000 nm aufweisen. Die gepragten 
Aluminiumpigmente sind auf Grund ihrer geringen Dicke so flexibel, dass siesich 
perfekt an einen Untergrund anpassen, d.h, sich quasi an den Untergrund 
anschrniegen, f 

Unter der Primarschichtdicke wird hier die tatsachliche Schichtdicke des Aluminiums 
verstanden. Sie betragt bei den in den erfindungsgemafcen 
Beschichtungszusammensetzungen verwendeten gepragten Aluminiumpigmenten 
vorzugsweise 20 bis 140 nm, weiter bevorzugt 20 bis 100 nm, noch welter bevorzugt 
20 bis 80 nm, Weiterhin bevorzugt sind Primarschichtdicken von 25 bis 75 nm oder 
30 bis 65 nm. 
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Die Sekundarschichtdicke gibt hingegen den Abstand der Berggipfel auf den 
einander gegenuberliegenden Seiten eines gepragten Aluminiumpigmentes wfeder. 

Fig. 1 zeigt eine REM-Aufnahme eines geprSgten PVD-Aluminiurnpigmentes* In Fig, 
1 ist die Beugungsstruktur eines gepragten PVD-Aluminiumpigmentes in 50.000- 
facher Vergrolierung zu sehen. Fig. 1 veranschaulicht ferner, was voriiegend unter 
Prim§rschichtdicke und Sekundarschichtdicke zu verstehen ist. Die 
PrimSrschichtdicke ist die tatsSchliche Dicke des Aluminiumpigmentes zwischen zwei 
einander gegehObertiegenden Punkten auf der Ober- und Unterseite des 
Aluminiumpigmentes. In Fig. 1 sind dies die Punkte PaR1 auf der Oberseite und Pa1 
auf der Unterseite des Aluminiumpigmentes. Die Sekundarschichtdicke ist die Dicke 
des Pigmentes, die dem Abstand derweilien Linien entspricht, die jeweils entlang 
der Berggipfel auf der Ober- und Unterseite des Pigmentes angeordnet sind. 

Die Sekundarschichtdicke der Effektpigmente der erfindungsgemaften 
Beschichtungszusammensetzung betragt vorzugsweise 150 bis 400 nm, bevorzugt 
175 bis 350 nm, weiter bevorzugt 200 bis 300 nm und noch weiter bevorzugt 220 bis 
280 nm. 

Die gepragten Aluminiumpigmente kfinnen grundsatzlich zwei Extremposttionen 
zueinander einnehmen, namlich eine „Beig-zu-Tar-Anordnung oder eine „Berg-zu- 
Berg'-Anordnung, 

In Fig. 2 ist schematisch veranschaulicht, was voriiegend unter einer „Berg-zu-Tar - 
Anordnung bzw. einer M Berg-zu-Berg"-Anordnung zu verstehen ist. 

Bei einer s ,Berg-zu-Tal"-Anordnung wird der Abstand der gepragten 
Aluminiumpigmente zueinander sehr gering, Die BerQhrungsfiachen und damit auch 
die Anziehungskrafte zwischen den gepragten Alumlniumpigmenten KSnnten in 
diesem Fall sehr hoch sein. 

Bei einer „Berg-zu-Berg "-Anordnung ist der Abstand der Aluminiumpigmente 
zueinander maximal, wobei die BerQhrungsfiachen bzw. Beriihrungspunkte zugleich 
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minimal sind. Bei dieser Anordnung der geprSgten Aluminiumpigmente ist die 
Agglomerationsgefahr stark verringert 

Es hat sich bei der vorliegenden Erfindung gezeigt, dass die Agglomerationsneigung 
in der kosrnetischen Zusammensetzung, vorzugsweise einem Nagellack oder einem 
Lipgioss, Qberraschend gering ist Oder sogar gar nicht auftritt. 

Der Fachmann wQrde erwarten, dass es in einem Medium mit erhShter Viskosit&t zu 
einer Agglomeration der Aluminiumpigmente kommen muss, wie es auch bei glatten 
PVD-AIuminiumpigmenten ohne PrSgung, beispielsweise Metalure® (erhaitlich bei 
Fa. Eckart, FQrth, Deutschland), der Fall ist. 

• Es wird vermutet, dafi sich die gepragten Aluminiumpigmente in der kosrnetischen 
Zusammensetzung Oberwiegend in der ..Berg-zu-Berg'-Anardnung anordnen. Bei der 
„Berg-zu~Berg u ~Anordnung ist zwischen den gepragten Aluminiurnpigmenten 
ausreichend FIQssigphase, beispielsweise Wasser, organisches Losemittel, 6l, 
Wachs, etc. und/oder Dispergiermittel angeordnet, um der unerwunschten 
Agglomeration weiter entgegenzuwirken, Dartiber hinaus wird vermutet, dass die 
gepragten Aluminiumpigmente in einer Anordnung voriiegen, bei der die Berglinien 
nicht parallel zueinander angeordnet sind r sondern in einer einander kreuzenden 
Anordnung voriiegen, was einer Stapeiung und mithin einer Agglomeration der 
Aluminiumpigmente entgegenwirkt. 

Vermutiich aufgrund dieser H Berg~zu-Berg"-Anordnung ist auch die Bereitsteilung 
einer kosrnetischen Zusammensetzung, die regelmaftig eine erhShte Viskositat 
aufweist und zugleioh gepragte Aluminiumpigmente enthalt, mOgiich. 
Die gepragte Struktur, d.h. die Beugungsstrukturen, scheinen der Agglomeration der 
Pigmente entgegenzuwirken. tnsofern ist es mOgiich, stabile kosmetische 
Zusammensetzungen, insbesondere Nagellack-Zusammensetzungen und die 
nachstehend beschriebenen Lipgloss-Zusammensetzungen zu formulieren. 

Lipgioss soil den Lippen ein feuchtes, verfOhrerisches Aussehen verschaffen. 
Lipgfoss Zusammensetzungen enthalten im weitesten Sinn Oie und Wachse 
verschiedener Typen. Der Slige Bestandteil gibt der Zusammensetzung eine gewisse 
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fldssige Konsistenz, wShrend die Wachse den Schrnelzpunkt erhdhen und fQr 
physikalische Stability sorgen. Lipgloss soli einen hohen Glanz aufweisen und auf 
den Uppen nicht verlaufen. Des weiteren sollten die Farbpigmente am Rand der 
Uppen nicht ausbluten. Ein gutes HautgefQhl ist ebenfalls erwunscht Spezieli bei 
Verwendung piattchenfOrmiger Pigments impliziert dies, dass die Pigment© innerhalb 
der Zusammensetzung nicht agglornerieren dOrfen. 

Typische in Lipgloss-Zusammensetzungen verwendete Wachse sind Carnauba- 
Wachs, Candelilla-Wachs, Ozokerit, Ceresin, mikrakristallines Wachs, synthetische 
Wachse wie die Glycerinester der C18- bis C36-Fettsauren, ferner Cetylalkohoi, 
Stearylalkohol, Lanolin und Bienenwachs. Hierbei sorgt beispieisweise Ozokerit und 
insbesondere Bienenwachs fQr Festigkeit und Lanolin sorgt fQr Homogenitat der 
Zusammensetzung wahrend des Herstellungsprozesses und ebenfalls fur ein gutes 
HautgefQhL 

Als Ole werden beispieisweise Rizinusol, Canolaol, Lanolindl, Silicon5Ie, Polybuten, 
Mineraiaie, Oleylalkohol T Isocetylalkohol und Ester wie Isopropylmyristat oder 
Decyloleat sowie Mischungen hieraus verwendet. Bevorzugt ist Rizinusol, welches 
Farbstoffe lost und ebenfalls fur ein gutes HautgefQhl sorgt. 

Lipgloss-Zusammensetzungen rnit metallischem Effekt sind eher ungewdhnlich. 
Lippen haben ublicherweise eine raue Struktur mit felnen Rissen, Derartige 
Strukturen werden beim Auftragen von Metallpigmenten wie beispieisweise ebenen 
Aluminiumpigmenten eher verstarkt und fQhren ietztiich zu einem grauen und 
unattraktiven Erscheinungsbild. 

Bei den erfindungsgemSften Lipgloss Zusammensetzungen hingegen werden 
Oberraschenderweise interessante irisierende Farbeffekte in Kombination rnit dem 
metalli'schen Aussehen erhalten. Der Glanz der Zusammensetzungen ist hoch und 
eine Trennung in einzelne Bestandteile tritt nicht auf, so daft for einen Betrachter der 
auf den Lippen aufgebrachte Oberajg vorzugsweise wie ein geschlossener Film 
erscheint. 
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Die PigmentierungshOhe der gepragten Aluminiumpigmente in der Lipgloss- 
Zusammensetzung betrSgt vorzugsweise 0,2 bis 2,0 Gew.-%, weiter bevorzugt 0,3 
bis 1,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung. 

Die gepr&gten Aluminiumpigmente liegen in einer verdUnnten Suspension in einem 
organischen LSsemitte! von Hierbei handelt es sich vorzugsweise urn ein fOr 
Lippenstrfte geeignetes Losemittel. Bevorzugt liegen die gepragten 
Aluminiumpigmente in Butytglyco! in einer Konzentration von 1 bis 15 Gew.-%, 
bevorzugt 3 bis 10 Gew.-% vor, Bei Zugabe zu den restlichen Komponenien bei 
Herstellung der kosmetischen Zusamrnensetzung wird dann die gewQnschte 
Endkonzentration von etwa 0,05 bis etwa 5 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der kosmetisqhen Zusamrnensetzung, erreicht. 

• Gemaii einer bevorzugten Ausfiihrungsform enthait die Lipgloss-Zusammensetzung 
zusatzlich Farbmittel wie beispielsweise Farbpigmente und/oder Farbstoffe. 
Visueli reizvolle Effekte kdnnen durch Mischungen von Farbpigmenten mlt den 
gepragten Aluminiumpigmenten eingestellt warden. Ais Farbpigmente kdnnen hierbei 
alle fur Uppenstifte zugelassenen Farbpigmente verwendet werden. 

Die gepragten Aluminiumpigmente bewirken einen metajlischen Glanz und 
irisierende Farben im Regenbogenspektrum. Dieser Farbeffekt ist besonders stark im 
direkten Sonnenlicht Aufgrund dergeringen Dicke der gepragten 
Aluminiumpigmente und Formfaktoren, d.h. dem Verhaltnis von Langezu sekundarer 
Schichtdicke, von Qblicherweise 60 bis 120 ist der irisierende Farbeffekt deutlich 
sichtbar, ohne dass einzelne Teilchen in dem aufgetragenen Lipgloss deutlich 
sichtbar waren, mithin kein „Sparkie-Effekt" auftritt Dies verleiht dem Lipgloss ein 
elegantes Aussehen mit dezentem mehrfarbigem Schillem. 

Bezogen auf die primare Schichtdicke liegen die Formfaktoren vorzugsweise in 
einem Bereich von 150 bis 1000, wobei die GroIJe der gepragten Aluminiumpigmente 
vorzugsweise 20 pm nicht wesentlich Uberschreitet 

Bei einer Mischung von Farbpigment und Effektpigment konnen sich diese einander 
gut erganzen, Im Rahmen geeigneter Konzentrationen ubertdnt keines dereinzelnen 
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Pigment© den Effekt des jeweils ancleren Pigrnentes. Ein derartiger Lipgloss 
erscheint nicht mehr silbern, sondern in einer metallischen Farbe mit einem 
irisierenden Farbeffekt 

Die Farbpigmente werden vorzugsweise in Konzentrationen von 0,5 bis 5 Gew,-%, 
bevorzugt von 1 bis 2,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen 
Zusammensetzung, verweridet Innerhalb dieser Grenzen ist deren farbende Wirkung 
stark genug, ohne die durch die gepragten Aluminiumpigmente hervorgerufenen 
Effekte zu QbertSnen. 



\ 




Des welteren kOnnen in der erfindungsgemaHen Zusammensetzung for einen 
Lipgloss Zusatze wie Parfume, Antioxidantien, Lichtschutzmittel Oder 
Konservierungsstoffe enthalten sein. Hier werden Obliche im Stand derTechnik 
bekannte Substanzen eingesetzt, 



Beispiele 

L NaaeHackzusammensetzuna 
ErfindungsgemSftes Beispiel 1: 



Stoff 


Konzentration in 6ew»-% 


Nitrocellulose 


15 


Ethylacetat 


21,15 


n-Butylacetat 


39% 


Isopropylalkohol 


8% 


Polyesterbindemittel t 


9% 


Dibutylphthalat 


5% 


Campher 


1,7% 


Stearalkonium Bentonit 


0 f 9 % 


Gepr&gtes Alurniniumpigment (bezogen 
auf Pigment) 


0,25 % 
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Herstellung: 

Zuerst wurde das Stearalkoniurn Bentonit in Butylacetat dispergiert und mit einer 
Mischung aus 2:1 lsopropanol/H20 (30 Gew,-% bezogen auf Stearalkoniurn Bentonit) 
aktlviert. AnschlieBend wurden alle Ingredienzien aulier dern gepragten 
Aluminiumpigment zugegeben und gut yermischt AbschlielSend gab man das 
gepr&gte Aluminiumpigment in Form einer 5 Gew.-%-igen Dispersion in Ethylacetat 
unter minimaler Schereinwirkung durch Ruhren hinzu, bis eine homogene Dispersion 
erhalten wurde. Das Ethylacetat in derfertigen Nageilackzusammensetzung stammte 
bauptsachlich aus dieser Dispersion. 



Vergleichsbeispiel 2: 



« 



Stoff 


Konzentration In Gew.-% 


Nitrocellulose 


15 


Ethylacetat 


19,4 


n-Butylacetat 


36 % 


Isopropylalkohol 


8% 


Polyesterbindemittel 


9% 


Dibutylphthalat 


5% 


Campher 


1,7% 


Stearalkoniumbentonrt 


0,9 % 


SpectrafSair® 


5% 


Herstelluna: Analoa zu Beisoiel 1. 
Vergleichsbeispiel 3: 


Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


Nitrocellulose 


15 


Ethylacetat 


22,4 


n-Butyiacetat 


39% 
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Icnnrnnvlalkohol 


8% 1 


Polvesterbindomittel 


9% 


TTihutvlDhthalat 


5% 




1,7% J\ 


Stearalkoniumbentonit 


0,9 % 


METALURE® L-05350 


0,1 % 


(Fa. Eckart) (bezogen 




| auf Pigment) 






^ ■ • n mptai URE®wird in Form einer 10-%igen 
Herstellunq: Analog zu Beispiel 1 . METALURt: wira 

Dispersion in Ethylacetat zugegeben. 

V^es Erscheinungsbild der Beispiele 1 - S^Auftrag auf e.nen kronen 
Fingernagel; 

Erfindungsgemafies Beispiel 1: Glanzend SUber mit leichtem 

Regenbogenfarbeneffekt, geschlossener 

Metallfilm ahnlich einem „flussigen Metall" 



Vergleichsbeispiel 2: 



Vergleichsbeispiel 3: 



Starker Silberglanz mit starkem 
Regenbogenfarbeneffekt, einzelne Teilchen 
sichtbar („Sparkle"-Effekt). 

Glanzendes Silber ohne jeglichen 
Regenbogenfarbeneffekt, geschlossener 
Metallfilm ahnlich einem ..flussigen Metall". 



Die kosmetischen Zusammensetzungen gemaa dem erflndungsgem^en Be.sp.el 1 
und dem Vergleichsbeispiel 2 wiesen elne vergleichbare Deckkraft auf. was s.ch 
"ewet an einem starken Silberglanz nach Aufbringung auf kOnstliche Rngema,el 
zeigte. Zu der gleichen Beurteilung gelangte man nach Begutachtung von 
Rakelabziigen von Zusammensetzungen mit variierenden 
Aluminiumpigmentkonzentrationen. 
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lm Unterschied zu der Zusammensetzung gemali Vergleichsbeispiel 2 wurde bei der 
Zusammensetzung gemaiS dem erfindungsgemallen Beispiel 1 nur 1/20 der Menge 
an Aluminiumpigment benotigt, was ein Beleg fur die aulierordentliche Deckkraft der 
gepragten Aluminiumpigmente ist. Da zur Herstellung der erfindungsgemafien 
kosmetischen Zusammensetzung signifikant weniger Aluminiumpigment verwendet 
wird. sinken die Herstellungskosten. 




# 



H. Lipqloss-Zusgmmensetzunq 
Erfindungsgemafies Beispiel 4: 



Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 


5,5 % 


Candelilla-Wachs 


1,0% 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


9,9 % 


Mtkrokristallines Wachs 


5,6 % 


Isopropyllanolat 


5% 


Rizinusdl 


48 % 


Butylenglycol 


22,5 % 


Gepragtes Aluminiumpigment 


2,5 % 



Herstellung: 

Die ersten sechs Bestandteile der vorstehend angegebenen Zusammensetzung fur 
das erfindungsgemalie Beispiel 4 wurden mit einem Mischer mit niedriger Scherrate 
vermischt, Anschlieflend erhitzte man bis auf eine Temperatur von 80 - 84 °C und 
gab gepragtes Aluminiumpigment in Form einer 10%-igen Suspension in 
Propylenglycol hinzu, bis eine homogene Zusammensetzung erhalten wurde. 
AnschlieBend lieli man die aufgeschmolzene Masse durch eine 3-RoIienmQhle 
passieren, erhitzte erneut und god die Masse in eine vorgegebene Form und lieft die 
Masse auf Umgebungstemperatur abkQhlen. 
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Die Herstellung der Zusammensetzung des nachstehenden erfindungsgemafien 
Beispiels 5 bzw. der Zusammenselzungen der nachstehenden Vergleichsbeispiele 
bis 9 erfolgte wie in analoger Weise wie beim erfindungsgema&en Beispiel 4 



# 



beschrieben. 

ErfindungsgemaG.es Beispiel 5: 


Staff 


Konzentration in Gew.-7o 


pEQ-45/Dodecy!glycoi-^opoiymer 


7 0 % 


Candelilla-Wachs 




Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


10,9 % 


Mikrokristallines Wachs 

i _ 


6,3 % 


Isopropyllanolat 


7% 


Rizinusol 


54,5 % } 


Butylenglycol 


9 % 


Rotes Farbpigment Rot Cosmetic D&C 
Red Nr. 7 C19-01 1 (Fa. Sun Chemical 
Corp.. USA) 


2,9 % 


Gepragtes Aluminiumpigment 


0,9 % 


Verglfcichsbeispiel 6: 


Stoff » 


Conzentration in Gew.-% 


^PEG-45/Dodecyigiycoi-Copoiymer f 


5,5 % 


Candelilla-Wachs 


1,0% 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat < 


9,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


5,6% 


Isopropyllanolat 


5% 


Rizinusfil 


63,1 % 


Butylenglycol 


9,0 % 


Metalure L 55350 (bezogen auf 
Pigment) 


0,9% 
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Vergleichsbeispiel 7: 





Stoff H 


Concentration in Gew.-% 


r 


="EG-45/Dodecvl Glycol Copolymer E 


i,5 % 


( 


a n rl ^ 1 i 1 1 a -W 51 nh 

JT&\ IvullliQ V V Owl l%? 


,0% 


I 

I 


-ivdmyvoctacosanvl-hvdroxystearat J 


>,9 % 


I 


Vlikrokristallines Wachs * 


5,6 % 




Isopropyllanolat ' 


5% 




H^i*7im i enroll 


30,2 % 




Butylenglycol 


9% 




D&C Red Nr. 7 C1 9-011 (Fa. Sun 
Chemical, USA) 


2,9 % 


Metalure L 55350 (bezogen auf 
Pigment) 


0.9 % 


Vergleichsbeispiel 8: 


Stoff 


Konzentration in Gew.-% 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 


5,5% 


Candelilla-Wachs 


1,0% 


Hydroxyoctacosanyl-hydroxystearat 


9,9 % 


Mikrokristallines Wachs 


5,6 % 


isopropyllanolat 


5% 


Rizinusol 


68 % 


Spectraflair® 


5,0 % 


Vergleichsbeispiel 9: 




| Stoff 


Konzentration in Gew.-vc 




| PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 


7,0 % 


Candelilla-Wachs 


1.5% 


Hydroxyoctaeosanyl-hydroxystearai 


t 10,9% 


Mikrokristallines Wachs 


6.3% 


Isopropyllanolat 


7% 


Rizinusol 


59.4 % 
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Rotes Farbpigment Rot Cosmetic 
D&C Red Nr. 7 C19-011 (Fa. Sun 
Chemical) 


2,9 % 


Spectraflair® 


5% 



Vemleich und Beurteiluna d ^r Zusammenftftfrunaen der Reispiele 4 bis„9; 
Das Ergebnis des Vergleichs und die Beurteilung sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. 




Probe 


Erscheinungsbild 

Lipgloss 
Zusammensetzung 


Erscheinungsbild nach 
Lipgloss-Auftrag 


Erfindungsgemaiies 
Beispiel 4 


HOmogen, keine 
Agglomerate 


Silber metallisch, irisierende Farben 
besonders im Sonnenlicht: keine 
individuellen Teilchen sichtbar, 
vteuelt geschlossener Film 


Erfindungsgemaftes 
Beispiel 5 


Homogen, keine 
Agglomerate 


Rffllich mefcallisch, irisierende Farben 
besonders irn Sonnenlicht; Keine 
individuellen Teilchen sichtbar, 
visuell geschlossener Film 


Vergleichsbeispiel 6 


Homogen, 
Agglomerate 


Grau; keine irisierende Farben; auch 
nicht im Sonnenlicht 


Vergleichsbeispiel 7 


Homogen, 
Agglomerate 


Grau mlt schwacher rtftlicher Farbe; 
keine irisierende Farben; auch nicht 
im Sonnenlicht 


Vergleichsbeispiel 8 * 


Homogen T keine 
Agglomerate 


Silber metaWsch, irisierende Farben 
besonders im Sonnenlicht; 
individuelle Teilchen sichtbar 
(„Sparkle-EffBkt") f kein 
geschlossener Film 


Vergleiohsbeisptel 9 


Homogen, keine 
Agglomerate 




Ratlich metallisch, irisierende Farben 
besonders im Sonnenlicht; 
Individuelle Teilchen sichtbar 
(„Sparkle-Effekf kein 
geschlossener Film 
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Patentanspruche 

1 ) Kosmetische Zusammensetzung zur Erzeugung eines kosmetischen 
Oberzugs mit einem metallisch und mehrfarbig schillemden 
Erscheinungsbild, umfassend eine FlUssigphase und PVD- 
Aluminiumpigment, wobei das PVD-Aluminiumpigment 
Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 Strukturelementen pro 
cm. einen metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 Gew,-%, bezogen 
auf das Gewicht des Aluminiumpigments. besitzt und in der kosmetischen 
Zusammensetzung in einer Pigmentierungshohe von 0,05 bis 5,0 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung, 
enthalten ist. 

2) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl das Aluminiumpigment etwa 7.000 bis etwa 1 5.000 Strukturelemente 
pro cm aufweist. 

3) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafc die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich wenigstens eine 
filmbildende Komponente enthalt und ein Nagellack ist. 

4) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die kosmetische Zusammensetzung zusatziich ein oder mehrere 
Wachse enthalt und eine Lipgloss-Zusammensetzung ist. 

5) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die filmbildende Komponente Nitrocellulose umfasst 

6) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 3 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, 



FAXG3 Nr: 319547 von NVS:FAXG3.I0.01 01/091 1510360 an NVS:PR1NTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 25 von 32) 
Datum 10.12.03 22:56 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
Betreff: 32 Seite(n) empfangen 1 




10." DEZ. 2003 23:03 PATENTANW LOUIS POEHLAU LOHRENTZ NR. 3785 8.26 

24 

dalS die filmbildende Komponente Nitrocellulose mit einem 
Molekulargewicht von mehr als 56.000 g/mol, vorzugsweise von mehr als 
1 1 2.000 g/mol, umfasst. 

7) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 3, 5 Oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daR die filmbildende Komponente Celluloseacetatbutyrat, das 
vorzugsweise ein Molekulargewicht von mehr als 83000 g/mol, umfasst. 

8) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 3, 5, 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Flussigphase ein organisches Ldsemittel 1st, das vorzugsweise aus 
der Gruppe, die aus Toluol, n-Propylacetat, iso-Propylacetat. iso- 
Propylalkohol, Ethylacetat. Ethanot, Glycolether, n-Butylacetat, 
Methylpraposolacetat und Gemischen daraus besteht, ausgewahlt wird. 

g) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprQche 3, 5, 6, 7 oder 
8, dadurch gekennzeichnet, 

das die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich einen Weichmacher 
und/oder ein Dispergierungsmittel enthalt. 

1 0) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprQche 3, 5, 6, 7, 8 
oder 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

das die kosmetische Zusammensetzung als Weichmacher wenigstens 
Dibutylphthalat, gegebenenfalls in Kombination mit 
Saccharoseacetatisobutyrat, enthalt. 

11) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 9 oder 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, 

das die kosmetische Zusammensetzung als Dispergiermittel Bentonite 
und/oder polymeren Hamstoff, enthalt. 



06 
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12) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 oder 11, 

dadurch gekennzeichnet, 

Aluminiumpigment in einer PigmentierungshOhe von 0,1 bis 2,0 Gew.-% 
enthalten ist. 

1 3) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 3,5,6, 7, 8, 
9, 10, 11 oder 12. 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die kosmetische Zusammensetzung zusatziich mindestens ein , 
Farbmittel enthalt. 

14) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das Farbmittel ein Farbpigment und/oder Farbstoff ist. 

15) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 oder 14, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Beugungsstrukturen ein Reflexionsgitter sind, 

Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 3, 5. 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das PVD-Aluminiumpigment eine Schichtdicke von etwa 20 nm bis 
etwa 140 nm, vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 100 nm, aufweist. 

Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Flussigphase zusatziich Ol und/oder Gel enthalt. 

1 8) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 4 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, 



16) 



# 

17) 
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daft die kosmetische Zusammensetzung Zusatzstoffe wie Antioxidantien, 
Farbmittel, Emulgatoren, Vitamine, Duftstoffe und/oder Fullstoffe enthalt. 

19) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 17 Oder 18, 
dadurch gakennzeichnet. 

dad das Ol aus der Gruppe. die aus Rizinusol, Canolaol. Lanolindl, 
Siliconole, Polybuten, Mineralole, Oleylalkohol, Isocetylalkohol und Ester 
wie Isopropylmyristat oder Decyloleat und Mischungen davon besteht, 
ausgewahlt wird. 

20) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprQche 4,17,18 oder 
19. 

dadurch gakennzeichnet, 

daft das Wachs aus der Gruppe, die aus Carnauba-Wachs, Candelilla- 
Wachs, Ozokerit, Ceresin, mikrokristallinem Wachs, synthetischen Wachse 
wie die Glycerinester der C1S- bis C36-Fettsauren, Cetylalkohol, 
Stearylalkohol, Lanolin, Bienenwaehs und Mischungen davon besteht, 
ausgewahlt wird. 

21 ) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 4, 17, 18. 19, 
oder 20, 

dadurch gekennzeichnet, 

dalS die kosmetische Zusammensetzung zusatzlich mindestens ein 
Farbmittel enthalt. 

22) Kosmetische Zusammensetzung nach Anspruch 21 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daft das Farbmittel ein Farbpigment und/oder Farbstoff ist. 

23) Kosmetische Zusammensetzung nach einem der AnsprQche 4, 17, 1 8, 19, 
20,21 Oder 22, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die kosmetische Zusammensetzung weiterhin einen oder mehrere 
Zusatze wie Parfumes, Antioxidantien, Lichtschutzmittel oder 



t 
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Konservierungsstoffe enthalten. 

24) Kosrnetische Zusammensetzung nach einern der AnspruGhe 4, 17, 1 8, 19, 
20,21, 22 odor 23, 
daduroh gekennzeichnet, 

daft das Aiuminiumpigment in einer Pigmentierungshohe von 0,2 bis 2,0 
Gew.-% t bezogen auf das Gesamtgewicht der kosrnetischen 
Zusammensetzung, enthalten let 

25) Kosrnetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 4,17,18,19, 
20,21,22 ,23 oder24, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Beugungsstrukturen ein Reflexionsgitter sind. 

26) Kosrnetische Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 4, 17, 18, 19, 
20, 21,22,23, 24 Oder 25, 
dadurch gekennzeichnet, 

daR das PVD-Aluminiumpigment eine Schichtdicke von elwa 20 nm bis 
etwa 140 nm, vorzugsweise von etwa 20 nm bis etwa 100 nm, aufweist 

27) KQnstliche FingemSgel, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die kQnstlichen Fingernagel mit einer kosrnetischen 
Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 3 T 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1 1 , 12, 
13, 14 Oder 15 tibenzogen ist. 
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Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine kosmetische Zusammensetzung zur Erzeugung eines 
kosmetischen Clberzugs mit einem metallisch und mehrfarbig schillernden 
Erscheinungsbild, umfassend eine Fltissigphase und PVD-Aluminiumpigment, wobei 
das PVD-Aluminiumpigment Beugungsstrukturen mit etwa 5.000 bis etwa 20.000 
Strukturelementen pro cm. einen metallischen Aluminiumanteil von 90 bis 100 Gew.- 
%, bezogen auf das Gewicht des Aluminiumpigments, besitzt und in der 
kosmetischen Zusammensetzung in einer PigmentierungshGhe von 1,0 bis 8,0 Gew,- 
%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung, enthalten 
ist. Die Erfindung betrifft ferner einen kOnstlichen Fingernagel. 
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